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Diisseldorf , den i3 - 3"/ 1973 Henkel&CieGmbH 
Herikelstr. 67 :' Patentabteilung 

Dr. Wa./Cl 

2362595 M 

Patentanmeldung 
D 48 58 

"Zur Verwendung mit Textilwaschmittelri. geeignete, optische 
Auf heller ehthaltende Tablette" 

Zusatzaruneldung zur Patentanmeldung P 23 21 693.5 (D 4708) 



Gegenstand der Hauptanmeldung P 22 63 940.3 ist eirie zur 
Verwendung mit Textilwaschniitteln geeignete Tablette, ge- 
kennzeiobnet durch einen Gehalt an 1 bis 40 Gew.-?S mindestens 
.■ eines optischen Aufhellers, 59,5 bis 95 Gew.-^ native Kar- : 
toffelsterke,. 0,2. bis 1,5 Gew.-# einer Magnesium- und/odsr 
Calciumseife von. gesattigten, 16 Ms 20 Kohlensto.fi atome . 
aufweiser.den Fettsauren und 0,3 b:ls 3,0 Ge\t.-% mindestens 
eines feinteiligen anorganischen bzw. mineralischen Tren:i- 
mittels. • 

Diese Tabletten v/eisen eine .Reihe voii vorteilhaften Eigen- 
schaften, insbesondere eine geringe Zerfallszeit in.kaltera 
Y/asser auf, was fur einen Einsatz der Hittel in Y/aschauto- 
maten von besonderer Bedeutung ist, da fur den Losevorgang 
in den Einspulvorrichtungen nur begrenzte Y/assermengen und 
Einspiilzeiten zur Verfugung stehen. Es hat sich jedoch ge- 
zeigt, daJi die Festigkeitseigenschaf ten der Tablette bei 
starkerer mechanischer Beanspruchung unter Umstanden nicht 
ausreichen, insbesondere wenn die verwendete Kartof f el- , 
starke ein geringes Bindevermogen bzw. "einen vergleichs- 
weise niedrigen Vtessergehalt, z.B. von 14 % und. weniger, 
aufweist. Es kann dann wahrend des' Transportes der frisch 
verpreftt eh Tabletten bzw. in den Dosier- und Verpackungs- 
vorrichtungen zu verstarktem Abrieb mit erhohtem Pulver- . 
anfall cder auch zum Br'uch der Tabletten kommen. Durch die " • 
vorliegende Erfindung wird dieserl Nachteil verhindert , ' dMae 
daB sich die ubri gen Eigen schaften der. Tablette ungUnstig. 
verandern. ■ • 
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In' der deutschen Zusatzpatentanmeldung P 23 21 693*5 (D 4708) 
wird daher vorgeschlagen, die Festigkeitseigenschaften der 
Tabletten durch einen zusatzlichen' Gehalt Ton 1 bis 25 
' Gewichtsprozent an mikrokristalliner bis faserf Srmiger 
Cellulose zu verbessern. Diese Cellulose soli eine durch- 
schnittliche Faserlange von 0,001 bis 0,5 nun aufweisen. Die 
optimal anzuwendenden Mengen an Cellulose hangen Ton deren 
Faserlange ab und swar kommt eine solche mit einer Faserlange 
von 0,001 bis 0,05 bevorzugt in Anteilen von 5 bis .25 Gewichts- 
prozent, eine solche mit einer Faserlange von 0,05 bis 0,15 
in Anteilen von 5 bis 15 Gev/ichtsprozerxt und eine solche mit 
einer Faserlange von 0,15 bis 0,5 in Anteilen von 1 bis 5 
Gewichtsprozent zur Anwendimg, wobei auSerdem die kurzf aSerigen 
Sorten zveckmaBigerweise in granulier^ter Form vorliegen sollen. 

V/ie sich gezeigt hat, haben Tabletten der angegebenen Zu-- 
sammensetzung jedoch den Nachteil, daB sich mit zunehmender 
Lageriongfzeit ihre Losungseigenschaften verschlechtern und 
die Zerfallszeiten in kaltem Wasser verlangern. .Es bestand 
daher die Aufgabe, diesem Mangel durch eine geeignete Anderung 
der Tablettenrezeptur zu begegnen, 

Gegenstand der Erfindung ist eine zur Verwendung mit Wascbmit- 
teln geeignete, optische Auf heller enthaltende Tablette nech 
Patent (Patentanmeldung P 23 21 693.5), dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die darin enthaltene Kartof f elstarke teil- 
weise durch eine partiell abgebaute Starke ersetzt ist und das 
Gewichtsverhaltnis von Kartof f elstarke zu partiell abgebauter 
Starke 5 : 1 bis 1 : 2 betragt. 

Als partiell abgebaute Starke eiynet sich . insbesondere eii; 
Starkepraparat , das durch thermischen Abbau im Vakuuiri in Gegen- 
wart geringer Mengen Saure erhaJtlich ist und ggf . nachtraglich 
durch Uxasetzung mit geringen Mengen Foxmaldehyd vernetzt wird. 
Derartige Starkepraparate weisen-in 5%i^er waBriger Losung bei 
20° C eine Viskositat von 3 OOO bis 6 000 cP, vorzugsweise 
4 000 bis 5 000 cP auf und sind beispielsweise nach dem Var- 
fahren gemaB Schweizer Patentschrif t 256 502 erhaltlich. i 
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Vorzugsweise soli das Verhaltnis yon Kartof f elstarke zu ^bge- 
- bauter Starke 3 : 1 bis 1 : 1 betrageh. Sofern besonders un- : 
giinstige Lagerbedingungen,. z.B. hohe Lager temperaturea zu be-' 
furchten sind, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, bis. zu 6 
insbesondere 1 bis -5 Gewichtsprozent eiaer Carboxymethylstarke 
hinzuzusetzen* Geeignet sind z.B. Carboxymethylstarken/ die 
einen Substltutionsgrad von 0,15 bis 0,5 Carboxymethylgruppen 
pro Anhydroglukose-Einheit aufweiseru 

Als weitere Mischungsbestandteiie enthalten die Tabletteri 
die in der Patentanmeldung P 23 21 693.5 beschriebenen faser- 
formigen Cellu*Losearten, vobei : deren Ante 11. in Abhangigkeit \ 
von der Faserlange zwischen-1 und 25 % schwanken kann. Aus 
der Reihe der in der PatentanmelcLung P 23 21 693.5 beschrie-. 
benen Cellulosearten werden solclie mit einer durchschnitt- 
lichen Faserlange von 0,1 bis 0 t b mm bevorzugt verweridet, 
wobei die anzuvrendenden Mengen 1 bis 5 % bezogen auf die 
Gesamtmeage der Inhaltsstoff e betragen. 

Die Tablett'en enthalten auBerdem* die ih der Hauptanmeldung 
P 22 63 940.3 genannten Inhaltsstoffe, namlich optische 
Aufheller, Kartof f elstarke, Magnesium- Oder Calciumseif en 
von hoheimolekularen,. gesattigten Fettsauren und, mineralische 
feinpulvrige Trennmittel sov/ie gegeienenf alls oberflachen- 
aktive Netsmittel^, Die Abmessungen der Tabletten sind die. 
gleichen wir.die gemaB Hauptanmeldung, d.Ji* : der Durchm'esser 
betragt 10 bis 30 mm und die Dicke 2 bis 20 mm, wobei "Tablet- 
ten mit eirieia groBeren Durchmesser aus Festigkeitsgrunden auch 
eine ausreichend groBe Dicke aufweisen sollen. 
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Die in den Tabletten enthaltenen optischen Auf heller konnen 
aus Derivaten der Aminostilbensulf onsaure bzw.der Diamino- 
stilbensulf onsaure, der Diary lpyrazoline, des Carbostyrils, 
des 1,2-Di-(2-benzoxazolyl)- oder 1 ,2-Di-(benzimidazolyl)- 
Sthylens, des Benzoxazolyl-thiophens und des Cumarins bestehen. 
Auch Gemische von optischen Aufhellern sind geeignet, ins- 
besondere wenn unterschiedliche Textilien in einem Waschbad 
bzw. Textilien aus Mischgeweben gewaschen werden sollen* Der- 
artige Gemische konnen beispielsweise aus Kombinationen von 
Baumv/ollaufhellern des' Amino stilbendisulf onsaure-Typs mit 
Polyamidaufhellern void Diarylpyrazolin-Typ oder Carbosty:;*il- 
Typs und/oder Polyes ter- Auf hell erri bestehen. 

Beispiele fUr Aufheller aus der Klasse* der Diaminostilb ?ndi- 
sulfonsaurederivate sind Yerbindungen gemaB Formel I: 




I: / N . /-N.-7V >HC=CH 




In der Formel konnen R 1 und R 2 Alkoxylgruppen, die Aininogrupp 
oder Reste aliphatischer-, aromatischer oder het.erocyclischer , 
primarer oder sekundarer Amine Sov/ie Reste von Aioinosulf onsau 
ren bed^uten, v/obei in den obigen Gruppen vorhandene aliphati. 
sche. Reste bevorzugt 1-4 und insbesondere 2-4 C-Atome ent 
halteh, vahrend es sich bei den heterocyclischen Ringsystemen 
meist urn 5- oder 6-gliedrige Ringe handelt, Als aromatische 
Amine koramen bevorzugt die Reste des Anilins, der Anth::anil- 
saure oder der Anilinsulf onsaure inf rage. Von der Diami.no- 
stilbendisulf onsaure abgeleitete Aufheller werden meist als 
Bauinwollaufheller eingesetzt, Es sind die folgenden, von der 
Formel I abg'eleiteten Produkte dm Handel, vobei R 1 den; Rest 
-NHC 6 H 5 darstellt und R 2 folgende Reste bedeuten kann:. 
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-NH 2 , -NHCH 3 , -IfflCH 2 CH 2 0H, -NHC^C^OCK., -NHCH ? CH ? CH 9 OCH 7| : 
|; -N(CH 3 )CH 2 CH 2 OH, .-N(CH 2 CH 2 OH) 2 ,Morpholino-, -NHC^, ■ 
: -lfflC 6 H 4 S0 5 H, -OCH 3 . Einige.dieser Aufhelier sind hinsichtlich: 
der Faseraffinita-t als Ubergangstypen zu den Polyamidauf heller 
.anzusehen, z.B. der Aufhelier .mi t R 2 = ~NHC/-H r . Zu den Baum- ' 
wollaufhellern vom Dianunostilbendisulfonsauretyp gehort vei- 
terhin die Verbindung 4, 4«-Bis-(4-phenyl-1 , 2, 3-triazol~2-yl)-' 
S^'-stilbendisulfonsaure. • 



Zu den Polyamidaufhellern gehoren Diarylpyrazoline der Formeln 



II und III: 

R-r 



II: 



I 

Ar 1 — It 



III: 




In der Formel II bedeuten R ? uni R 5 passer stoffatome, ggf . durch 
Carboxyl-, Carbonamid- oder Estergruppen substituierte Alkyl- 
oder Arylre.ste, und R g Ytesserstoff oder kurzkettige Alkyl- 
reste, Ar 1 sov/ie Ar 2 Arylreste, vie Phenyl, Diphenyl oder liaph- 
thyl, die v^eitere Substitusnten tragen Jronnen, wie Hydroxy- , 
Alkoxy-, Hjdz-oxyallcyl-, Amino-,. .Alkylaiaino-, Acylamino-, Carb- 
oxyl-, Car': on saure ester-, Sulfonsaure-, Sulfonamide und Sulfon- 
gruppen oder Halogenatome. Iia Handel berindliche Aufhelier . 
dieses Typs leiten sich.von der Forroel III ab, vobei der Rest ; 
R ? die Gruppen CI, -S0 2 NH 2 , -S0 2 CH=CH 2 und -COOCHgCHgOCHj dar- 
stellen kann, vahrend der Rest R Q iaeist ein Chloratdm bedeutet. 
Auch das S-Cyanoanthracen 1st 2u den Poly ami dauf hell ern* zti 
zahlen . : . . v . . " 
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Zu den Polyamidaufhellern gehoren' veiterhin aliphatische oler 
aromatische substituierte Arainocumarine, s.B, das A-Methyl-7- . 
dimethylamino- Oder das 4-Kethyl~7-diathylaminocumarin. V/eiter- 
hin sind als Polyamidauf heller die Verbixidungen 1^(2-Bensimid- 
azolyl)-2-(1-hydroxyathyl-2-benzimida2iolyl)-athylen und 1-Athyl» 
3rphenyl-7-diathylamino-carbostyril brauchbar. Als Auf heller fur 
Polyester- und Polyamidfasern sind die Yerbindungen 2,5-Di- 
(2-benzoxazolyl)-thiophen, 2-(2~Benzoxazolyl)-naphtho£2, 3-b| - 
thiophen und 1 t 2-Di*-(5-methyl-2-benzoxa2Qlyl)-.athylen geeignet. 

Weiterhin konnen Aufheller vom Typ der Diphenyl-distyryle 
der--Fdrmel.lv anwesend sein. 

IV: R Q -HO=CH —I 




wobei jeder der Reste Rg und R^ ein Wassers-tof f atom oder einen 
Sulfonsaurerest darstellen kann. Vie die Reste Rg und R^, so 
konnen auch die Reste Rg und Rg gleichartig oder voneinander 
verschieden sein, Rg und Rg sind . Phenylreste oder substituierte 
Pheriylreste, v/obei als Substituenten die folgenden Atome oder 
Atomgruppen in Frage kommen: Alkyl-, Hydroxy alkyl- oder Alkoxy- 
reste mil: 1 - 5 C-Atomen, weiterh..n Chlor, Nitril-, Carboxyl-, 
SulfonsaUre-, Chlorsulf onyl-, oder Sulf onamid-reste, wobiii 
einer der Amidwasserstoff atome odor beide durch Alkylreste mit 
1-5 C-Atomen oder Hydroxyalkylruste mit 2-4 C- At omen er- • 
setzt sein konnen bzw. wobei der .Imdistickstoff Teil eines 
heterocyclischen Ringes sein kann; Bevorzugt kommen als Reste 
Rg und R{j die Reste Chlorphenyl-', Nitrilophenyl-, Alkylphenyl- , 
Hydroxy alkylphenyl- , Alkoxyphenyl» r Carboxyphenyl- , und Sulfo- 
phenyl- in Frage, wobei alle diese: Phenylreste als zweiten 
Substituenten noch eine Sulfonsauregruppe enthalten konnen, 
V/ie die Sulfonsauregruppe, so konnen aueh die Substituenten 
-CI, -CN> und -COOH zweimal an einem Phenylrest vorhanden sein. 
Weiter gehoren zu den bevorzugt in Frage kommenden Substitu- 
enten Rgl.und R g die Reste Sulfamidophenyl-(-C 6 H^SO 2 -NH 2 0 und 
Morpholinosulf ophenyl- (-CgH^-SO-NC^O) / 
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Soweit die erf indungsgemaS einzusetzenden Auf heller Sulfon- 
sauren oder CarbonsSuren darstellen, werden sie bevqrzugt 
in Form ihrer was'serloslichen Salze der . Alkalien, des Aimuoniuins 
Oder. der Amine bzw. Alkylolamine mit 1 - .6 C-Atomen im MolekUl 
eingesetzt. 

Zwecks Yerbesserung der Plastif izierbarkeit enthalten 
die Tabletten Magnesium- oder Calciumseif en von Palmitin-, 
Stearin- oder Arachinsaure bzw. deren Gemische. Bevorzugt 
wird Magnesiumst.earat in Mengen von 0,2' bis 1,0 Gew.-?6 ver- 
wendet. Weiterhin sind sogenannta Trennmittel anwesend, die 
das Ablosen der Tabletten von den PreSwerkzeugen f ordern. ^ 
Geeignet sind z.B. feinteilige bzw, kolloidale Kieselsaure, . 
insbesondere das unter.-dem Handelsnamen "Aerosil" bekannoe 
Praparat, ferner Aluminium- uhd ifegnesiumoxid, Phosphate 
Carbonate und Silikate des Calciums und Magnesiums sov/ie 
Alumosiiikate bzw. diese ehthaltande Mineralien, z.B. Beh- 
tonit, sov/ie deren Gemische, Yorzugsweise wird f einteilif;es 
Siliciumdioxid (Aerosil) in Mengen von 0,2 bis 2 Gew.-?£ 
verv/endet. . . 

Zur Verbesserung des Iosungsyerm5gens r konnen die Tabletten / 
bis 4 Gew.-#, vorzugsweise 0, 1 bis 2 Gew.-% eines Netzmit-'sels 
enthalten, beispielsweise Natriiujlaurylsulf at , Natriumdiootyl- 
sulfosuccinat, Natriumalkylsulf o:.iat mit 10 bis 15 C-Atomon, 
Natriumalkylarylsulf onate bzw. andere oberf laqhenaktive Stoffe. 
Weiterhin konnen Farbstoffe bzw. Pigmente. anwesend sein, urn 
den Tabletten eine auffallige Farbung : oder Sprenkelung zu 
verleihen bzw.. intensiy schmeckenie, physiologisch unbedeiik^ 
liche Bitterstoff e, um einer Verv/echslung rait medikamentosen 
Tabletten vorzubeugen. . . . ■. 
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Die erfindungsgemaBen Tabletten konnen demnach die folgende 
Zusammensetzung aufweisen (in Gewichtsprozent ) : 

1 - 38,5 % f vorzugsweise 5 bis 25 % mindesten's eines opti- 
schen Auf hellers, 

59,5 - 95 %, vorzugsweise 70 - 85 % an nativer Starke, wobei 
30 - 60 % auf Kartoff el starke und 20 - 50 % auf 
partiell abgebaute Starke entf alien, 

1- - 10 %, vorzugsweise- 2 - 5 % an £ aserf ormiger Cellulose, 

0 - 6 vorzugsweise 1 - 5 % an Carboxymethylstarke, 

0,2 -1,5 %, vorzugsweise 0,3 - 1 % an Calcium- oder Magnesium- 
seifen, insbesondere Magnesiumstearat , 

0,3 - 3 96, vorzugsweise 0,4 - 1 % an feinteiligen anorg;ini- 
schen Trennmitteln, insbesondere kolloidales 
Si0 2 (Aerosil® ), 

bis 4 %i vorzugsweise 0,1 - 2 % eines grenzflachenaktlven 
Netsmittels, 

bis 1 % an Farbstoffen, Pigmenten, Bitterstof f en. 

Das Misohen der vorgenannten Bestandteile und Verpressen er- 
folgt in ublicher Weise, ohne daP ein vorheriges Granulieren 
erforderlich ist. Der PreBdruck kann 100 bis 1000 kg/cm 2 be- 
tragen. Ein Durchmesser der Tabletten von 10 - 30 mm und 
eine Dicke von 2 bis 20 mm hat si ch als zweckmafiig erwiesen, 
da Tabletten dieser GroBe gut zu handhaben sind, mit genu- 
gender. Geschwindigkeit in kaltem Wasser. zerf alien und aus- 
reichend groB sind, urn die fur das Vaschen einer Vaschemenge 
von 2 - 6 kg (ubliche FUllung einer Haushaltswaschmaschine) 
notwendige Auf hell ermenge auf zunehmen. Diese Menge ist so 
bemessen, daB auf 100 g Waschmittel 0,01 bis 1, vorzugsweise 
0,05 bis 0,5 g an optischen Aufhellern zur Anwendung koronen, 
wofiir im allgemeinen 1 bis 3 Tabletten erforderlich sind. 

- 9 - 
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Die Eonfektionierung der Tabletten kann in der/Weise erfolgen, 
dai3 sie in eine Metall- oder Kunststof £ olie eingesiegelt und 
in die mit Wasphmittel gefiillte Packung eingelegt oder an - ; 
der AuBenseite der Packung angebracht werden. Im letzteren ■ 
Falle. weist die Packung vorzugsweise entsprechend eirigepragte : 
Vertiefungen zur Aufnahme der Tabletten auf. 

Die in der erf indungsgemaBen Veise zusammengesetzten Tabletten * 
weisen eine Reihe von f ertigungstechnischen. Vorteilen auf ; 
insbesondere v/erden Schwierigkeiten, die sich aus Qualitats- 
schwankungen. der verwendeten nativen- Kartoff elstarke ergeben 
konnen, weitgehend yermieden. 'Sie neigen .nicht zunr Kleben . 
an den PreBwerkzeugen und zeichnen sich durch eine gute 
Abrieb- und Bruchf estigkeit aus, was sie zur Weiterverarbei-; 
tung auf automati'schen Dosierungs- und Verpackungsvorrichtungen 
besonders geeignet macht. Tro.tz dieser verbesserten Festig- 
keitseigenschaften sind die Zerf allszeiten in kaltem Yfesser 
nur sehr kurz und nehmen auch be.L langerer Lagerung nicht zu.: 
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Zur Herstellung der Tabletten wurden folgende Bestandteile 
5 Minuten in einer Mischtrommel trocken gemischt: 

,11,6 Gew.-?6 Natriumsaize der 4,4 f -Bis-(2-anilino-4-morpholino 
triazinyl-6-ylamino)-stllben-2, 2 '-disulf onsaure 
■ als optische Aufheller 

47,8 Gew.-% native Kartoff elstarke (Wassergehalt ' 18 %) 

*n n r ©' a^?^baute Starke (Viskositat bei 20° C in 5%iger 
30, U Uev.»/° W aBriger LSsun^ 4 500 cP) 

5,0 Gev.-J6 Cellulose (mittlere Faserlange 0,4 mm) 

3,0 Gev/.--% Carboxyiiiethylstarke (aus Kartoff elstarke, 

0,25 Carboxymethylgruppen pro Anhydroglucose) 

0,5 Gew.~#i Magnesiumstearat 

0,6 Gew.-Jo kolloidale Kieselsaure (Aex*osil) 
1,5 Gev.-^'Na-Laurylsulfat 

Das Gemisch \vurde mittels einer kontinuierlich arbeitenden 
Tablettierungsmaschine zu kreisrunden Tabletten mit einem 
Durchmesser von 20 mm, einer Dicke von 4,3 mm und einem Ge- 
wicht von 1,55- g verpreBt. 

Die Bruclif estigkeit der Tabletten vairde an 5 Proben mit clem 
"Hardness-Tester" der Fa. Pfizer bestinnnt* Zur Bestimmung des 
Abriebs vnirden 45 Tabletten in 100 ml f assenden Kunststoff- 
flaschen unter Verwendung eines "Turbulamischers Typ T2A n 
der Fa, Schatz (Schweiz) v/ahrend 60 Kimiten aneinander ge- 
rieben, wobei der Mischer 40 Bewegungen pro Minute ausfuhrte. 
Die Zahigkeit wurde getestet, indem man die Tabletten einer 
Fallbelastung unterv/irft, und zwar lafi-t man sie aus 4 m Hohe 
auf eineharte Flache (Steinplatte) auftreffen. Entsprechend 
der Anzabl der Teile, in die die Tablette zerspringt, wird 
die Zahigkeit wie folgt bewertet.: 
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1 -.Tablette zerbricht nicht 

2 = Tablette zerbricht in 2 Telle 
"3 = Tablette zerbricht in 3 Teile 

4 = Tablette "zerbricht in '6 Teile • 

5 = Tablette zerbricht in mehr als 6 Teile - 

Die Ergebnisse aus 5 Bestinanungeri werden gemittelt. - 

Zur Prufung der Zerf allgeschwindigkei-t -wurden eine Tablette 
..in' 200 ml Wasser von 18°C und 16° dH, abgef ullt in einem - . 
400 ml fc.ssenden Becherglas, eingeworf en. Nach einer Ruhe- 
zeit von 10 Sekunden wurde mitteLs eines Magnetriihrers d:.e 
. Lbsurig durchmischt. Die Lange des mit Teflon umhullteh Riihr- 
stabs b'ivrug 30 mm, die Dicke 7 tma und. die UmdrehungszahL 
500 pro Minute. Gemessen wurde in 5 Versuchen - die Zeit. in 
Sekunden, nach der die Tabletten so weit zerfallen* v/aren, . 
daB sie rtickstandsf rei ein Sieb mit 1 , 6 mm Maschenweite ;?as- 
sierten. V/eiterhin vnirde das- Einspiilverhalten der Tabletteh 
unter praxisnahen Bedingungen untersucht, indein 2 Tabletten 
in den Einspulkasten einer vollautomatischen Haushaltswasch- 
maschine (AEG-Lavamat Regina) eingelegt und die Zeit bis . zur 
vollstandigen Einspulung geraessen .vairden. Die. eingespeiste . 
V/assermenge betrug 10 l/min. .Aus 6 Be stiminungen wurde der 
Mittelwert gebildet. - \ 

Die Bestimmungen wurden 1 Tag nach Herstellung sowie nach . 
vierwochiger Lagerung bei Raimtemperatur (22°C, 75 # Luf t- . 
f euchtigkeit) sowie bei 50°C im Trockenschrank im xinverpackten 
und im eingesiegelten Zustand (PVC-Folle) durchgef iihrt . "Zum 
Vergleich wurde in gleicher Y/eise hergestellte Tabletten 
herangezogen, bei denen die abgebaute Starke und die Carb- 
oxymethylstarke durch native Karfcpf f elstarke ersetzt "war , so ' 
dafl deren Gesamtanteil 80,8 Gew.-% betrug.. \ * ' 

-12- 
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Auf die Be'stimmung des Abriebs und der ZShigkeit nach 

4 Wochen wurde verzichtet, da diese Eigenschaf'ten riur fUr 

die Herstellung und das Verpacken eine Rolle spielen. 

Die Ergebnisse zeigen, daQ die erf indungsgemaBen und die 
zum Vergleich herangezogenen Tabletten zu Beginn des Ver- 
suches etwa die gleichen mechanischen Eigenschaften auf- 
weisen, wobei die Bruchf estigkeit der ersteren sogar noch 
etv/as grofier 1st. Die Bruchf estigkeit bleibt im Falle der 
erf indungsgemaBen Tabletten wahrend der Lagerung erhalten, 
wahrend sie im Vergleichsversuch abnimmt. Wesentlicher sind 
Jedoch die Unterschiede im LSsungsverhalten. Wahrend Zer- 
falls- und Einsptilzeiten der erf indungsgemaBen Tabletten 
sich bei der Lagerung nicht verschlechtem, nehmen sie bei . 
den Verg ieichsproben wHhrend der Lagerung, insbesondere be-i 
22° C, -e::heblich zu. 





■ nach 

Eigenschaf t Herstellung 


nach" 4 Wochen 
eingesiegelt of fen 

22° C 50° C 22° C 50° C 


Bei- 
spiei 


Bruchf estig- 5,6 
keit (kp) 

Abrieb (%) 2,4 
Zahigkeit 1-2 

Zerfallszeit 30 
(sec) . 

Einspulzeit (sec)- 12 


6 #4 5,3 5,3 4,4 

30 30 20 25 
13 10 .18 10 


Ver- 
gleich 


Bruchf estig- 4,0 
ktsit (kp) 

Abrieb (%) 3,1 
Zahigkeit 1-2 
Zerfallszeit 

(sec) 33 - c 
Einspulzeit (sec) 10 


3,3 3,3 3,1 * 2,9 

180 60 180 60 
150 13 " 38 13 
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13 2 urPatentanm e JA I n9D4858 Patenfabteilung 

^ 236259.5 

Paten tansprtlche 

1. Zur Anwendung mit Textilwaschmitteln geeignete, optische 
Auf heller enthaltende Tablette nach Patent (Patent- 
anmeldung P 23 21 693.5), dadurch g.ekennzeichnet , daB die 
darin enthaltene Kartof f elstarke teilweise durch eine par- 
tiell abgebaute Starke ersetzt ist und das Gewichtsverhaltnis 
von Kartof f elstarke zu partiell abgebauter Starke 5:1 bis 

1 : 2 betragt. 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB das 
Gewichtsverhaltnis von Kartof f elstarke zu Maisstarke 3 : 1. 
bis 1*: 1 betragt. 

3. Mitttvl nach -Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
es 1 bis 5 Gewichtsprozent einer Carboxymethylstarke enthalt. 

4. Mittul nach Anspruch 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet , ; daB 
die Carboxymethylstarke einen Substitutionsgrad von Q, 15 bis 
0,5 Carboxymethylgruppen Anhydroglucose-Einheit aufweist. 
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